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1 . A composition based on polyester and epoxy resins 
and inorganic charges for the production of slabs, coverings, or 
prefabricated elements for building, characterized in that it 
consists of (percentages by weight) : 1 ) polyester and epoxy 
resins 10% 2) diluent 2% 3) accelerator 0,02% 4) catalyst 
0,2% 5) calcium carbonate 10% 6) mica 2,5% 7) kaolin 2,5% 
8) charges : gravel or oxide pigments 72,78% 
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@ Produit de resines polyesters et 6poxydlques et de charges inorganiques h utiliser dans le domaine des dailages h 
6pal8seur« des revdtements et dans toutes les applications des constructions en g6n6ral. 

© Produit de r^sine polyesters et ^poxydiques et charges 
inorganiques h utiliser dans le domaine des dailages "h dpals- 
seur" des r6v6tements et dans toutes les applications des 
constructions en g6n6ral. Le produit est caractSrise par la 
composition suivante: 

Resines polyesters et dpoxydiques 10 %, 

diluant 2 %. 

acc6l6rateur 0,02 %, 

catalyseur 0,2 %, 

carbonate de calcium 10 %, 



mica 
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2,5 %, 



kaolin 2.5 %, 

inertes: O'** O" pigments 72.78 %. 
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Tttre rte 1' Invention ; 

Produit de rdsines polyesters et fipoxydiques et de 
, charges inorganlques a utiliser dans le domaine des 

dallages "a 6paisseur", des revetements et dans toutes 
• les applications des constructions en general. 

Description de' 1* invention; 

Le produit est form^ d^un melange de r^sines polyes- 
ters et ^poxydicues et de charges inorganlques, apte 
a Tcaliser des dalles de dirnensioris vaiiables de cm. 
10x10 a cm. 125x330 avec des ^paisseurs variables de 
nim,4 a Tnm,30 a utiliser dans le domaine des constructions 
en general pour la production de: 

- dallages industriels, dallages pour inter ieurs et 
es;t6rieurs "a occupation hu:naine normale" places a 
'*epaiss3ur"; 

- elements pr^constitues pour escaliers (inarches et 
sous-marches) ; 

- 616nents preconstitu6s pour seuils et huisseries de 
portes et fenetres; ^ 

- pamieau:: pour revetenients internes et externes de 
toute faqon asseniblds et mis en oeuvre; 

- dessus et panneau:: de revetements pour decorations 
mobiles et fixes de toutc fa^on mis en oeuvre. 
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Invention natt dans le domalne application 
de la chimie secondaire et concerne la transformation du pro- 
duit de base, objet de 1' invention, en produits de constructions 
en gdneral et de tous autres domaines d' application qui s'y 
rattachent ou qui sont similaires, 

Le melange de base du produit dont on demand e la 
protejction est rSalis^ concne suit: 
rapport ouantitatif c^es coniposants pour Kg. 100 de melange ; 



1) resines .polyesters et epoxydiqu 


es Kg. 


10,000] 


107. val 


2) diluent 


Kg. 


2,000! 


27. 


It 


3) accelerateur 


Kg. 


o,o2o: 


0,027. 


It 


4) catelyseur 


Kg. 


0,200 


0,207. 


II 


5) carbonate de calciim 


Kg. 


10,000 


107. 


II 


6) laica 


Kg. 


2,500 


1 2,507. 


II 


7) kaolin 


Kg. 


2,500 


|2,50% 


It 


8) inertes: Gres ou pigments 


Kg. 


72,780 


[72,787. 


n 


Total compose: 


Kg. 


100,000 


! 100% 





Pour une najexare clarte du degre d 'utilisation 
du pi'oduit en examen, nous faisons noteir cue, dans le domaine 
des dallages derives de melanges, actuellement on produit, on 
coTTimercialise et on pose "a epaisseur'', des elements en dalles 
composes d' inertes de nateriaux de pierre et de diverses resi^ 
ncs avcc des dpaisseurs npn infer ieures a inn, 20 dont les cc- 
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racteristiques de coraportement tn^canique, chimique et physique 
(poids specif ique, resistance au choc, resistance h la compres, 
sion, resistance a la flexion, coefficient d'usure, macrodurete, 
microdurete, resistance a I'attaque chimique et aux taches, re- 
sistance au choc themique, coefficient de dilatation lineaire, 
coefficient d'absorption de I'eau, geiivite, proprete, etc.) 
sont etroitement unies et dependantes de la constituante iner- • 
te principale (materiaux de pierre de diverses natures et pro- " 
venances) • 

L' adoption de planchers "a jet" et realises "en 
oeuvre" avec des melanges de r^sines polyesters et epoxydiques • 
actuellement en usage pour des dallages civils et industriels, 
presente des exigences particulieres de nature d 'application 
conime: eventuelle desunif orniite du jet et successif probleme 
des joints de dilatation, necessite d ' equipe^ents et manoeuvres 
specialises sur place pour la mise en oeuvre, etc. 

invention dont s'agit offre,. par centre, la 
possibilite d'obtenir un produit fini .avec les dimensions re- 
quises par les demandes du narche et presente en dalles d'epais^ 
seur minimum repondant axix . e::igences d'une surface parfaitement 
plane, des bords rectilignas, un tr£.itement parfai^. (coupo, 
meulage, biseautage) avec des surfaces a vue ayant le desuin, 
1' aspect et la consistence du granit ou, en vcriante, en teinte 
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vxiie avec la couleur ddsir^e. 

En comparant le produit realise en dalles pour 
planchers avec l^actuelle production de raat^riaux qui lui 
sont plus comparables pour la destination specif ique d 'usage, 
on a, a parity d'epaisseur ^ des caracteristiques de compor- 
teraept tndcanique, chimique et physique qui off rent des pres- 
tatiions plus avantageuses • 

La susdite invention peut avoir done, grace a 
ses caracteristiques de dimensions, de m^canique, de chimie 
et de physique, diverses applications dans les constructions 
en gdngral et en particulicr: 

- dallages "a epaisseur" avec des 616nents de dimensions et 
de surfaces au choix pouvant r^duire et travailler les pla 
ques du produit en carreaux de toutes dimensions et a titre 
indicatif: 

- carreaux cm* 20x20 epaisseur mm. 7 
• - carreaux en. 25x25 " mm. 7 

- carreaux cm, 30x30 " mm> 7 

- carreaux: * cm* 40x40 " mm. 10 
* --dalle cm. 25::50 " mm. 10 

- dalle cm. 30x60 " mm. 10 

- dalle cm. 40x80 " mm. 10 

- c''alleG pour parmeau:: de revetements externes et internes c'e 
toute faqon assemblces et mises en oeuvre dans les suivantcs 
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dimensions qui sont donn^es h titre Indicatif: 

- panneau an. 125x330 ^paisseur nim, 40 

- panneau can. 125x125 ^paisseur ran, 10 
6l6ments pr6constitu6s pour escaliers: 

- dalles pour marche on. 30x240 6paisseur mm. 30 

- dalles sous-marche cm, 15x240 ^paisseur mm. 10 
61&nents pr^constitues pour seuils et huisseries de portes 
et fenetres: 

Element que I'on peut r^duire en dalles de cm. 30x240 

^paisseur mm. 30 

plinthe pour ragrement d internes: 

listel de base cm, 7,5x30 ^paisseur minimum mm. 4 

dalles pour decoration (dessus de meubles, cot^s, etc.): 

61&nents en dalles de en, 125x125 avec une epaisseur 

maxtnum de mm. 40 que l*on peut r^duire jusqu^a une 

Epaisseur minimum de im. 10 

Avec la pr^sente demande de protection, nous 
desirons done demand er avec un caractere de priority les 
suivantes: 

REVENDICATIOMS 
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Pwevendicatlon N^, 1 

L'objet de la prdsente demande pour laquelle on demande la 
protection consiste dans la composition cruali tative et Quan- 
titative du tnelange qui caract^rise 1» invention et qui est 
apte a r^aliser des produits finis en dalles pour dallages, 
revetements et 61&nents pr6constitu6s pour toutes constructions 
en general. 



Le.contpos^ est caractcrisiS par ;. 

valeurs pourcen, valeurs par 10 Kg. 

de produit 



1) Resines polyesters et 


10,007. 


Kg. 


10,000 


6poxyc-iques 


2) Diluant 


2,007. 


Kg. 


2,000 


3) Accel'erateur 


0,027. 


Kg. 


0,020 


4) Catalyseur 


0,207. 


Kg. 


0,200 


5) Carbonate de calcitim 


10,00% 


Kg. 


•10,000 


6) Mica 


2,507. 


Kg. 


2,500 


7) Kaolin 


2,507. 


Kg. 


2,500 


8) Inertcs: gres ou pigments d'osiydes 


72,787. 


Kg. 


72,700 


Total 


100,007. 


Kg. 


100,000 
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Revendicatlon 2 

En subordination aiJX demandes de protection du procgdg de 
realisation du produit comme cela est decrit dans I'objet 
de la revendication N®, 1, on deinande dans la presente de- 
mande la protection de 1 ^utilisation du susdit produit; 
utilisation rdalisee moyennant la production de dalles pour 
dallages "a epaisseur", panneaux pour revetenents internes 
et externes, Elements preconstitues pour inarches et sous- 
marches d'escaliers, seuils et huisseries de portes et fe- 
netres, caracterises par les dimensions et par les caracte 
ristiques de comportenent mecanique, chimique et physique, 
ci-apres mentionnees et constituant I'objet de la revendi- 
cation denand.ee: 

Fomat Eoaisseur Caracteri sticues 

carreau cm. 40x4o mm. 10 - charge de i-upture: 

de 337,3 a 450,0 Kg,/an^ 

- coefficient d 'usurer 
de 5,7 m a 7,2 nn 

- resistance au choc: 
0,55 Kgm 

- absorption d'eau: 
de 0,11 r. 0,18 

- resistance au s^l: 

• in?.lt<rrr.bil:,to entrc ^ 15°C c/: 
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resistance cuj: tachcs ct au:; 
agents chimlques: 

dallage de catcgorie Cl (U.E.A . 



b) carreau 

c) carreau 

d) dalle 

e) dalle 

•g) panneau 

h) panneau 

i) dalle 
1) dalle 



era. 25x25 
cm. 30x30 
cm« 25x50 
cm^'^'SOxeo 

- — /,r\m^pni 
Cm • -/vyrf'wOv-/ 

•cin.l25::330 
cm. 125x125 
cm. 30x240 
cm. 15x240 



xnni« 7 

inni« , 7 • 

mm. 10 

inm. 10 

inni, 10 

rm, 40 

mm. 10 

mm, 30 
mm, 10 



c,s. 
c.s. 

c.s. 
c.s. 

C.S • 

c.s. 
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